
\J7 
MP 2 pF 
400 V-/666 
TGL 8752 
3.64 


MP 4JIF/160 V-(E) 
-55°bis+7G°C 464 
0222 010-10152 
2.64 
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Exporteur 


HEIM 



m ELE CTRIC 

Deutsche Export- und 
Importgesellschaft m. b. H. 

Berlin C 2 T Liebknechtstraße 14 
Fernruf 51 04 31 
Drahtwort; Heimelectricberlin 
Deutsche Demokratische Republik 

Inlandsbezug 

Versorgungskontore 

für Maschinenbau-Erzeugnisse 

Elektrotechnik 







Metallpapier-Kondensatoren 



sette 3 —; in zylindrischem Aluminiumgehäuse 

mit zentraler Schraubbefestigung 

4 —; in prismatischem Stahlblechgehäuse, 

Abm, 1x45x50 mm 


6 —; in prismatischem Stahlblechgehäuse, 

Abm. 1x30x30 mm 

8 —; in prismatischem Stahlblechgehäuse, 

Abm, 1x30x30 mm, Mehrfachkapazitäten 


10 


in zylindrischem Aluminiumrohr 

mit stirnseitigem Epoxydharzverguß, freitragend 


—; in zylindrischem Aluminiumrohr 
mit stirnseitigen Gummidichtungen 
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Lackfilm-Kondensatoren in zylindrischem Aluminium¬ 
rohr mit stirnseitigem Epoxydharzverguß 
und beiderseitig axialen Anschlußdrähten 


Fertigungsbetrieb 

VEB KONDENSATORENWERK GERA 

Gera, Parkstraße 1a ■ Fernruf 28 41 - Fernschreiber 05 82 40 ■ Drahtwort: Kondensatorwerk Gera 


DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 







Metallpapier-Kondensatoren 


PRINZIP UND AUFBAU 

MefalJpapier- (MP-) Kondensatoren sind Konden¬ 
satoren mit dünnen, ausbrennfähigen, auf Papier 
aufgedampften Belägen und imprägniertem Papier 
als Dielektrikum. 

Bei den nachfolgend aufgeführten Typenreihen 
handelt es sich um selbstheilende Metallpapier- 
kondensatoren für Nenngleichspannungen bis 
630 V-, Der Vorteil der Selbstheilung beruht 
darauf, daß der Metallbelag bei etwaigem Durch¬ 
schlag in Umgebung der Durchschlagstelle ver¬ 
dampft und diese hierdurch isoliert wird. Die dazu 
benötigte Energie ist wegen des nur etwa 0,1 /«m 
starken Belages geringer als die bei Nennspannung 
im Kondensator aufgespeicherte, so daß Über¬ 
lastungen anderer, im Leitungszug liegender Bau¬ 
elemente nicht eintreten. 

Der dünne Metallbelag sowie die Regenerierfähig¬ 
keit des Metalipapierkondensators wirken sich in 
wesentlich geringerem Volumen und Gewicht 
gegenüber den Papierkondensatoren der kon¬ 
ventionellen Bauart aus. 

Metallpapierkondensatoren sind kontaktsicher auf¬ 
gebaut und infolge der Seibstheilung in hohem 
Maße betriebssicher. 

Im Hinblick auf die im praktischen Betrieb der 
Kondensatoren auftretenden unterschiedlichen 
klimatischen Anforderungen werden Metallpapier- 
kondensatoren für Nenngleichspannungen bis 
630 V- in verschiedenen Grundbauformen her¬ 
gestellt. 

1. Metallpapierkondensatoren für Nenngleichspan¬ 
nungen bis 630 V- in dichtverlöteten, pris¬ 
matischen Stahlblechgehäusen (Prüfklasse 464 
nach TGL 12265). 

2. Metallpapierkondensatoren für Nenngleichspan¬ 
nungen bis 630 V- in zylindrischem Aluminium¬ 
gehäuse mit Gummidichtung oder Epoxydharz¬ 
verguß {Prüfklasse 666 nach TGL 12265). 


TECHNISCHE DATEN 

Die angegebenen Kapazitäten sina Uennkapazi- 
täten. Die zugehörigen Toleranzgrenzen im An¬ 
lieferung szu stand betragen - 1 - 20 % für Nenn¬ 
kapazitäten < 1 fi F und ± 10 % für Nennkapazi¬ 


täten ä 1 /*F (20 °C). Die angegebenen Nennspan¬ 
nungen (Um) sind bezogen auf eine Kondensator¬ 
temperatur von + 40 °C. Die zulässige Spannungs¬ 
belastung ist von der Betriebstemperatur des Kon¬ 
densators abhängig. Für die hochstzulässige 
Gleichspannungsbelastung im Dauerbetrieb (Ug) 
ergibt sich dabei folgender Zusammenhang: 


Kondensator¬ 





temperatur °C 

20 

40 

60 

70 

Dauergrenz¬ 
spannung Ug 

1,0 U N 

1,0 Ü N 

0,94 Um 

0,86 U N 


Bei Überlagerung von Wechselspannung darf die 
Summe aus Gleichspannung und dem Scheitel¬ 
wert der überlagerten Wechselspannung die 
Dauergrenzspannung nicht überschreiten. Der 
zulässige Effektivwert der Überlagerung ist ferner 
frequenzabhängig begrenzt und beträgt bei Fre¬ 
quenzen g 50 Hz max. 0,2 Ug. 

Für den Betrieb mit reiner Wechseispannung 
stellen die angegebenen Spannungswerte die 
hochstzulässige Belastung, bezogen auf 50 Hz 
Sinusform und H 40 "C dar. Der Betrieb mit 
höheren Frequenzen oder Temperaturen erfordert 
die Reduzierung der Betriebsspannung. 

Die Prüfspannungen, Belag gegen Belag, betragen 
das 1,4fache der Nenngleichspannung. 

ln den im nachfolgenden angegebenen Betriebs¬ 
temperaturbereichen gilt die obere Grenztempera¬ 
tur einschließlich der Eigenerwärmung, die untere 
Grenztemperatur ausschließlich der Eigenerwär¬ 
mung des Kondensators. 

Die genannten Daten für Isolation und Verlust¬ 
faktor beziehen sich auf den Anlieferungszustand 
sowie auf eine Prüftemperatur von + 20 °C. 


VERWENDUNG 

Infolge ihrer günstigen Eigenschaften finden 
Metallpapierkondensatoren auf nahezu allen Ge¬ 
bieten der Elektrotechnik, besonders in der Nach¬ 
richtentechnik und im Meßgerätebau, weitgehend 
Anwendung. Bevorzugt werden sie dort eingesetzt, 
wo es auf kleine Abmessungen und geringes 
Gewicht oder auf Kurzschlußsicherheit ankommt. 








Metallpapier-Kondensatoren D 


in zytindrischem Aluminiunogehäuse mit Gummidichtung 
und zentraler Schraubbefestigung M IS 



Warennummer 3S4S22G0 


Prüf Klasse: 666 

Betriebstemperaturbereich: —25 bis + 70 °C 

Isolation: ^ 200 s (MOhm x ,uF) für Ufj ^ 400 V- 

ä 1000 s (MOhm x pF) für U N - 630 V- 

Verlustfaktor: glOxlO^ 3 (S00 Hz) für 4 pF 

< 12x10- 3 (800 Hz) für C > 4 pF 

■ g 7x 10- 3 ( 50 Hz) für C > 10 pF 


Bestellbeispiel 

Bezeichnung eines Metall- (MP-) Kondensators D 
von 6//F Nennkapazität für 250 V Nenngleichspannung 

MP-Kondensator 6/250 TGL 8 752 


Nenn¬ 

zulässige 

Kapazität 

Abmessungen 

Masse 

spannung 

Wechselspg. 


d x h 

etwa 

V- 

50 Hz V eff 

pF 

mm 

S 

160 

75 

6 

30 X 48 

60 



10 

30 X 80 

90 



20 

35 X 80 

110 



40 

40x153 

280 

250 

125 

4 

30 X 48 

60 



6 

35 X 48 

75 



10 

35 X 80 

110 



20 

45 X 80 

170 



40 

45x153 

330 

400 

150 

2 

30 X 48 

60 



4 

30 X 80 

90 



6 

35 X 80 

110 



10 

40 X 80 

140 



20 

40x153 

280 

630 

220 

2 

35 X 48 

75 



4 

35 X 80 

110 



6 

40 X 80 

140 



8 

45 X 80 

170 
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FORMA 


Metallpapier-Kondensatoren M 

in dichtverlötetem, prismatischem Stahlblechgehäuse, 
mit oder ohne Befestigungsbügel 


TG L 14 120 


Waren nu m me r 364B2200 


Prüfklasse: 464 

Betriebstemperatur bereich: — 55 bis 4- 70 °C 

Isolation: ^ 2GG s (MÖhm x /nF) für U400 V- 

^ 1000 s (MOhm x ,uF) für = 630 V- 

Verlustfaktor: ^ 10 x 10 3 (800 Hz) für C ^ 4 /if 

^ 12 X IO 5 (800 Hz) für C > 4/rF 

^ 7 x 10 3 ( 50 Hz) für C > IQ^F 

Bestellbeispiel 

Bezeichnung eines Metallpapier- (MP-) Kondensators M h 
Form D, von 8/*F Nennkapazität für 630 V Nenngleichspannung 

NIP-Kondensator D 8/630 TGL 14120 



Nenn' 

zulässige 

Kapazität 

Abmessungen 

Form 

Masse 

Spannung 

Wechsdspg. 


l x b x h 


etwa 

V- 

50 Hz V e1f 

mF 

mm 


ö 

160 

75 

4 

10X 45 X 50 

A U. D 

55 



6 

15x45x50 

A u. D 

75 



8 

20 X 45 X 50 

A u. D 

90 



10 

20 X 45x50 

Au.D 

90 



20 

40 X 45 X 50 

Aü,D 

160 



40 

75x45x50 

A u. E 

280 

250 

125 

2 

10X 45 X 50 

Au.D 

55 



4 

15x 45x50 

A u. D 

75 



6 

20x45x50 

Au.D 

90 



8 

25x45x50 

Au.D 

105 



10 

30x45x50 

Au.D 

125 

400 

150 

1 

10X 45 X 50 

Au.D 

55 



2 

15x45x50 

Au.D 

75 



4 

25x45x50 

Au.D 

105 



6 

30 X 45 X 50 

A u. D 

125 



8 

40 X 45 X 50 

A u. D 

160 



10 

50x45x50 

Au.D 

195 

630 

220 

0,22 

10 X 45 X 50 

Au.D 

55 



0,47 

10X45X50 

Au.D 

55 



f 

15x45x50 

Au.D 

75 



2 

20x45x50 

Au.D 

90 



4 

35 X 45 X 50 

Au.D 

140 



6 

45 X 45 X 50 

A u, D 

175 



8 

60 X 45 X 50 

Au.E 

230 



10 

75x45x50 

A u. E 

280 
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F 0 R M D 


FORM E 


20 




Ansicht Richtung A 



L 30 bis 50 mm 


a ± 0,3 

40 

60 

L-, 

60 

75 
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Metallpapier-Kondensatoren I 

in dichtverlötetem Stahlblechgehäuse 
mit oder ohne Befestigungsbügel 

Lx30x30 mm 160 bis 400 V- 



TG L 14 119 


Waren n ummer 36482230 


Prüfklasse: 464 

Betriebstemperaturbereich: —55 bis + 70 °C 
Isolation: £ 200 s (MQhm x /*F) 

Verlustfaktor: g1Qx10~ 3 (800 Hz) 

Bestellbeispiel 

Bezeichnung eines Metallpapier-(IVIP-) Kondensators J, Form D, 
von 0,47 /«F Nennkapazität für 400 V Nenngleichspannung 

MP-Kondensator D 0,47/400 TGL 14119 


Nenn¬ 
spann jag 

zulässige 

Wechselspg, 

Kapazität 

Abmessungen 

Ixbxh 

Form 

Masse 

etwa 

V- 

50 Hz V ef f 


mm 


g 

160 

75 

1 

10x30x30 

Au.D 

25 



2 

15x30x30 

Au.D 

30 



4 

25x30x30 

Au.D 

40 

250 

125 

1 

15x30x30 

Au.D 

30 



2 

25 x 30 X 30 

Au.D 

40 

400 

150 

0,22 

10x30x30 

Au.D 

25 



0,47 

10 X 30 x 30 

Au.D 

25 



1 

20x30x30 

Au.D 

35 
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FORMA 



FORM D 


30-i 






. _ 
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FORMA 


Metailpapier-Kondenscitoren K 

in dichtverlötetem, prismatischem Stahlblechgehäuse 
mit oder ohne Befestigungsbügel 

Meh rfach Kapazitäten 


TGL 87 51 


Waren nuin mer 36482200 

Prüfklasse: 464 

Betriebstemperaturbereich: —55 bis + 70 °C 
Isolation: ^+200 s (MOhm x /<F) 

Verlustfaktor: ^ 10 x 10 3 (800 Hz) 

Bestellbeispiel 

Bezeichnung eines Metailpapier-(MP-) KondensatorsK, Form D, 
von 1,0+1,0 ?iF Nennkapazität für 250 V Nenngleichspannung 

MP-Kondensator D 1,0+1,0/250 TGL 8751 


s 

■ k 


3 5' 

:L 

l‘ i- 

i 



Doppel ka paz itäten 
mit drei Durchführungen 




Men n - 

zulässige 

Kapazität 

Abmessungen 

Form 

Masse 

Spannung 

Wechse!spg> 


tx b x h 


etwa 

V- 

50 Hz V eff 


mm 


g 

160 

75 

0,47+0,47 

10 x 30 x 30 

A u, D 

25 

250 

125 

0,47+0,47 

15x30x30 

A u. D 

30 



1,00 + 1,00 

25 x 30 x 30 

A u. D 

40 

400 

150 

0,47 + 0,47 

20x30x30 

A u. D 

35 

250 

125 

0,22+0,22+0,22 

15X30X30 

A u. D 

30 



0,47+0,47+0,47 

25 x 30 x 30 

A u. D 

40 
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30t<*s 


FORM D 


30j_ 





-- -0- 





*o 





Dreifach kapazifäten 

mit drei Diirchführungen 
und GehäuseanschEiiß 



















































Metallpapier-Kondensatoren B 

160 bis 250 V- 

in zylindrischem Aluminiumrohr 

mit stirnseitigem Epoxydharzverguß 

und beiderseitig axialen Anschlußdrähten 


TGL 10 79 


Warenn ummer 36482200 


u 


■ 

' 


1 

35 

o 

l 

35 



Prüfkiasse: 666 

Betriebstemperaturbereich: —25 bis + 70 °C 

Isolation: ^ 400 s (MOhm x //F) für C ^ 0 T 1 /tf 

^ 4000 s (MOhm x /*F) für C < 0,1 nF 

Verlustfaktor: ^ 10 x IO -3 (800 Hz) 


s 

0,6 

0,8 

d 

6 u.8 

^ 10 


BestellbeispieJ 

Bezeichnung eines Metallpapier- {MP-} Kondensators B 
von 0,056 /iF Nennkapazität für 250 V Nenngleichspannung 

MP-Kondensator 0,056/25 TGL 10790 


Nenn“ 

zulässige 

Kapazität 

Abmessungen 

Masse 

Spannung 

Wechselspg. 


dxl 

etwa. 

V- 

50 Hz V eff 

fi F 

mm 

g 

160 

75 

0,056 

6x22 

1 



0,1 

8x22 

1,5 



0,22 

10x24 

3 



0,33 

12x24 

3,5 

250 

125 

0 t 039 

6x22 

1 



0,056 

8x22 

1,5 



0,1 

10X24 

2,5 



0,22 

12x24 

3,5 
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Metallpapier-Kondensatoren B 

160 bis 630 V- 

in zylindrischem Aluminiumrohr 

mit stirnseitigen Gummidichtungen 

und beiderseitig axialen Anschlußdrähten 



TGL 10 7 


Waren n ummer 364B220Q 


s 

0.6 

0,8 

d 

6 U. S 

^ 10 


Prüfklasse: 666 

Betriebstemperaturbereich; — 25 bis + 70 Ü C 

Isolation : ^ 400 s (MOhm X nF) für U|sj g 400 V- 

§ 1000 s (MOhm x jwF) für U^j = 630 V- 

Verlustfaktor: g 10 x IO“ 3 (800 Hz) 


Bestellbeispiel 

Bezeichnung eines Metallpapier-(MP-) Kondensators B 
von 4 //F Nennkapazität für 160 V Nenngleichspannung 

MP-Kondensator 4/160 TGL 10790 


Nenn¬ 

spannung 

. zulässige 
Wechselspg. 

Kapazität 

Abmessungen 

d x E 

Masse 

etwa 

V- 

50 Hz V eff 

/<F 

mm 

0 

160 

75 

1 

16X35 

9 



2 

18X45 

13 



4 

18x75 

22 

250 

125 

0,47 

16x35 

9 



1 

18x45 

13 



2 

18X75 

22 

400 

150 

0,22 

16X35 

9 



0,47 

18x35 

11 

630 

220 

0,1 

16x35 

9 



0,22 

18x35 

11 



0,47 

18X45 

13 



1 

18X75 

22 


V E B K O N DE N S A T O R E N W E 











































Lackfilm-Kondensatoren B 

63 V- 

in zylindrischem Alumimumrohr 

mit stirnseitigem Epoxydharzverguß 

und beiderseitig axialen Anschlußdrähten 


TGL 1 0 793 


Warennummer 36482500 


- 1 

1 

\ /T\ 

1 

35 

i l 

r--—~ 

^ _^ 

dt 

L 


Prüfklasse: 566 

Betriebstemperaturbereich: —40 bis 4-70 °C 
Verlustfaktor: ^ 20 x 10~ 3 bei 800 Hz und 20 °C 


di 

0„6 

0,8 

d* 

6 u. 8 

^ 10 


Besteltbeispiel 

Bezeichnung eines Lackfiim-(L-) Kondensators B 
von 0,47 fif Nennkapazität für 63 V Nenngieichspannung 

^Kondensator 0,47/63 TGL 10793 


Lackfilm - Kondensatoren sind wie Metallpapier - Kondensatoren 
selbstheilende Kondensatoren mit einem Lack als Dielektrikum* Sie 
sind für eine mittlere klimatische Beanspruchung gedacht. Der 
Vorteil liegt in ihrer hohen Kapazität pro Volumeneinheit. Durch 
die axial herausgeführten Anschlußdrähte und die kleinen Ab¬ 
messungen sind die Lackfilm-Kondensatoren für gedruckte Schäf¬ 
tungen und für die Transistortechnik besonders geeignet. 

Die Kondensatoren-Rundwickel aus dünnen Kunststoff-Filmen 
sind einlagig aufgebaut. 

Bei längerem Betrieb und höheren Betriebstemperaturen kann der 
Isolationswiderstand auf 10 % des Mindestanlieferungswertes 
absinken. 


Nenn¬ 

spannung 

V- 

zulässige 

Wechselspg. 

50 Hz V eff 

Kapazität 

f* F 

Abmessungen 
d x [ 

mm 

Masse 

etwa 

g 

63 

25 

0,47 

6X22 

1,5 



1,0 

8x22 

2 



2 

10x24 

3,5 
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